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La presents invention concerne un ma,teriau alveoiaire 
5 pour l»amilioration de 1» isolation thermique constitue par un 
panneau creux en matiere plastique dont la parol d*air separant 
les parements est divisee longitudinalement par au moins une lame 
reflichissante dont la direction generale est de pr^f€rence sen- 
siblement parallels aux dits parements, la lame pouvant gtre 

10 plane ou leg^rement ondulee* 

II est connu de fahriquer des panneaux creux en mati§- 
res plastiques dont la parol d'air est divisee gen6ralement en 
alveoles par des nervures reliant les parements entre bux. Ces 
nervures, plus ou moins espacees, permettent d» assurer la rigidite 

15 et la resistance de tels panneaux. Ces panneaux fabriques selon 
les techniques classiques de transformation des mati&res plasti- 
ques, par exemple par moulage ou extrusion, sont en particulier 
utilises au bardege des murs, au cloisonnement interne ou encore 
h la fabrication de murs externes. Malgr^ la couche d'air interne, 

20 CBS panneaux presentent 1' inconvenient d*8tre peu isolants ther- 

miquement et ne peuvent 8tre employes de fagon efficace corame murs 
externes, sans isolation thermique complementaire. 

II a ete remedie a cet inconvenient en divisant, comme 
prScederoment cite, la couche d'air de ces panneaux par au moins 

25 une lame reflechissante* La ou les lames refiechissantes separent 

1« alveole en deux ou plusieurs couches d'air. La lame ref lechissan- 
te est constituee par une feuille metallique ou une feuille de 
mati&re plastique metal±is€. Comme feuiiles metalliques on utilise 
de preference, pour une raison d*economie, des feuiiles d'aluminium* 

30 Les feuiiles de matiere plastique metallise sont connues, on utilise 
de preference des feuiiles metallisees aluminium ou chrome* Des 
feuiiles de quelques centiemes de millimetre d*epaisseur convien- 
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nent parfaitement corame lames reflechissantes. 

La lame reflechissante est fixie dans les alvioles 
du panneau en matiere plastique selon tout moyen cannu. II. est 
possible par exemple de la fixer au moyen d*entretoises faisant 
partie du panneau lui^m^me^ ou faien rapport^es et prenant appui 
sur les parements 5 il est egalement possible de la fixer entre 
deux demi-panneaux que l*on soude ensuite l*un a I'autre. 

Les panneaux alveolaires utilisables sont connus en 
eux-ffi6mes^ ils sont en matiferes plastiques rigides expanses ou 
non expanses, thermoplastiques ou thermodurcissables. Les resines 
utilis6es pour leur fabrication sont classiques ce peut Stre par 
exemple le polystyrene, le pulychlorure de vinyls, le polyethyle- 
ne, le polypropylene, les polycarbonates, les copolymeres acrylo- 
nitrile-butadiene-styrene, les polyoxyphenylenes , le polyester, 
les Spoxydes etc«.« 

Le matSriau alvSolaire selon 1* invention est employe 
dans le faStiment comme revSteroent isolant ou mSme pour la cons- 
truction de murs e partir d'^l^ments autoportants pref abriqu6s« 

A titre d» exemple a ete fabriqui un matiriau alveolai- 
re, dont le schema de la coupe transversale est donne en annexe 
(Fig. 1), Le matSriau alviolaire est un panneau alveolaire en 
polychlbrure de vinyle expanse obtenu par extrusion et dont les 
dimensions soiit donnies en millimstres. Une lame reflechissante 
en feuille d« aluminium de 10/I00eme de mm d'^paisseur est gliss^e 
dans les encoches formies h cet effet. La lame riflechissante 
est disposes dans cheque alveole parallelement et a equidistance 
de chaque parement, Le coefficient K de transmission thermique 
utile dans I'air est mesure selon la mithode dite »»des deux 
chambrea*, sur ce mat^riau, ainsi que, comparativement, sur le 
mSme panneau sans lame reflechissante. 

Les risultats obtenus sont l^:s suivants : 

- matiriau objet de l«invention s K = 1,b5 Watt/m^ et 

- panneau sans lame reflechissante : K » 2 Watts/m^ 

et °C. 
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Sous la figure 2 sont presentees differentes realis 
tions illustrant plusieurs dispositions de la ou des lames re- 
'flSchissant es dans le tnateriau alvBolaire* 
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REVENDICATIONS 



1 - Matgriau alveolaire pour 1' amelioration de 1* isolation ther- 
mique constitug par un panneau creux en matiere plastique carac- 
t^rise en ce que la paroi d'air siparant les parements est divisee 

5 longitudinalement par au moins une lame riflSchissante, 

2 - Materiau selon la revendication 1 caracterise en ce que la 
direction gen^rale de la lame reflechissante est sensiblement 
parall§le aux parements, et peut Stre plane ou IggSrement ondul^e. 

3 - Matiriau selon I'une des revendications 1 ^ 2- caracteris^ en 
10 ce que la lame rifl§chissante est une feuille mitallique. 

4 «- Matiriau selon la revendication 3 caracterise en ce que la 
feuille mStallique est en aluminium* 

5 - Hateriau selon I'une des revendications ^ h 2 caracterise en 
ce que la lame reflechissante est une feuille de matiere plasti- 

15 que mStallisi. 

6 - Matiriau selon la revendication 5 caractirisi en ce que la 
feuille de mati&re plastique est mgtallisee ^ 1« aluminium ou au 
chrome. 
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PLANCHE UNIQUE 
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longitudinally by one or more layers of thin 
reflective sheet, i.e. metal foil or metallised 
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